(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION 

EN MATIERE DE BREVETS (PCT) 



(19) Organisation Mondiale de la Propriete 
Intellectuelle 

Bureau international 

(43) Date de la publication Internationale 
15 septembre 2005 (15.09.2005) 




PCT 



(10) Numero de publication internationale 

WO 2005/085732 Al 



(51) Classification internationale des brevets 7 : F27B 7/20 

(21) Numero de la demande internationale : 

PCT/FR2005/050074 

(22) Date de depot international : 7 fevrier 2005 (07.02.2005) 

(25) Langue de depot : francais 

(26) Langue de publication : francais 

(30) Donnees relatives a Ja priori te : 

045035 1 25 fevrier 2004 (25.02.2004 ) FR 

(71) Deposant (pour tous les Etats designes sauf US) : L'AIR 
LIQUID E, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE 



ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L 'ETUDE 
ET L 'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES 
CLAUDE [FR/FR]; 75, quai dOrsay T F-75321 Paris Cedex 
07 (FR). 

(72) Inventeurs; ct 

(75) Inventeurs/Deposants (pour US seulement) : LUCAS, 
Nicolas [FR/FR]; 23, allee des Alouettes, F-78200 Mag- 
nanville (FR). ZAMUNER, Bernard [FR/FR]; 20, Square 
Robinson, F-92330 Sceaux (FR). 

(74) Mandataire : VESIN, Jacques; L'air Liquide S.A., Di- 
rection Propriete Intellectuelle, 75, quai d'Orsay, F-7532 1 
Paris Cedey 07 (FR). 

(81) Etats designes (sauf indication contraire, pour tout litre de 
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, 

[Suite sur la page suivante] 



(54) Title: METHOD FOR PROCESSING ALUMINIUM IN A ROTARY OR REVERBERATING FURNACE 
(54) Titre : PROCEDE DE TRAITEMENT D 'ALUMINIUM DANS UN FOUR ROTATIF OU REVERBERE 



Ratio 




COMBUSTION 
DES COV 




LIMITATION OXYCATDN t3 
ALUMINIUM 



FIN 



DETECTION DETECTION 



DEBUT 




At 



Temps 
COMBUSTION 
DES COV 



FIN 
PHASE It 



A INTRODUCTION ON NEW MATERIALS 
B TIME 

C BEGINNING OF DETECTION 



D END OF DETECTION 
E FINAL PHASE 



(57) Abstract: The invention relates to a method for processing aluminium in a furnace consisting in introducing an aluminium- 
^ containing material and possibly one or several types of salt into the furnace, melting said material by heating with the aid of at 
least one burner supplied with a combustive material and fuel in such a way that a molten aluminium possibly covered with a slag 
containing, in particular alumina and at least one salt is produced and in measuring a carbon monoxide and/or hydrogen concentration 
in the furnace atmosphere or in a smoke at the exit of the furnace. Oxygen content in the combustive material supplying at least one 
\g*l burner is greater than 10 % by volume, preferably greater than 21 % by volume. The inventive method also involves a final phase of 
OO reduction of the molten aluminium oxydation during which the fuel flow rate is substantially constant while the injected combustive 
flow rate is controlled at a value ranging from 3 to 15 % by volume which is greater than a CO concentration in the furnace and/or 
in the smoke without control. 

(57) Abrege : Llnvention concerne un procede de traitement d'aluminium dans un four dans lequel on introduit dans le four un 
materiau contenant de Taluminium et eventuellement un ou plusieurs sels, on realise la fusion de ce materiau par apport de chaleur 
0 a l'aide dau moins un bruleur alimente en comburant et en combustible, de maniere a obtenir 
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de raluminium fondu eventuellement recouvert d'un laitier comportant notamment de l'alumine et au moins un sel, et on mesure 
la concentration en monoxyde de carbone et/ou en hydrogene dans I'atmosphere du four ou dans les fumees en sortie du four. Le 
comburant qui alimente au moins un bruleur comporte plus de 10% volume d'oxygene, de preference plus de 21% vol. d'oxygene, 
et le procede comporte une phase finale de reduction de 1'oxydation de Taluminium fondu au cours de laquelle le debit de comburant 
est sensiblement constant tandis que le debit de combustible injecte dans au moins un bruleur est fonction de la concentration en 
monoxyde de carbone regulee a une valeur comprise entre 3% et 15% vol., superieure a la concentration en CO dans le four et/ou 
les fumees en absence de regulation. 



